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(54) Composition comprenant un systeme polymerique et utilisation dudit systeme 



(57) La presente demande concerne une composi- 
tion susceptible d'etre appliqu^e sur la peau et/ou les 
muqueuses, comprenant un systeme polymerique qui 
comprend une dispersion aqueuse de particu.es de po- 



lymere filmogene, ledit systeme polymerique permet- 
tant robtention d'un film souple et flexible. 

L'invention concerne egalement I'utilisation d'un tel 
systeme polymerique dans une telle composition no- 
tamment cosmetique. 
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Description 

La presente invention a trait a une composition notamment cosmetique susceptible d'etre appliquee sur la peau. 
ies semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en pamculier une dispersion aqueuse de 

5 particules de polymere filmogene et peut etre utilisee en tarn que produit de maquillage. 

Les compositions a apphquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses telles que les rouges a levres 
et les fonds de te.nt. se presentent generalement sous lorme de stick, de pate souple ou de pate coulee, et comprennent 
des corps gras tels que des huiles, des composes pateux et/ou des c.res, et une phase pamculaire generalement 
composee de charges et de pigments. 

to Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau. les muqueuses ou ies semt-muqueuses. presentent 

toutetois 1'inconvenient de transferer On entend par la que la composition est susceptible de se deposer, au moms en 
partie. sur certains suppons avec lesquels elle est mise en contact, tels que. par exemple. un verre. une tasse, un 
vetement ou la peau. En se deposant. ladite composition laisse une trace sur ledit support. II s'en suit done une per- 
sistance mediocre de la composition sur la peau. les semi-muqueuses ou les muqueuses. et la necessite de renouveler 

is regulierement son application. 

Par ailleurs, ('apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier peut 
ecarter certaines femmes de I'utilisation de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probieme de migration. On a en eflet constate que cenaines 
compositions avaient tendance a se propager a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des tonds 
20 de teint; dans les ridules qui entourent les levres. dans le cas des rouges a levres; dans les plis de la paupiere. dans 
le cas des tards a paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, t'apparrtion de 
stries dans le maquillage. generees par les mouvements des paupieres. On a encore constate que les eye-liners 
pouvaient egalement couler. 

Tous ces phenomenes engendrent un eflet inesthetique que Ton souhaite bien evidemment eviter 

2S Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interesses aux compositions cosmetiques. notam- 

ment de rouge a levres ou de tond de teint 'sans translert. Ainsi : il a ete envisage des compositions de rouge k levres 
'sans translert' contenant de 1 a 70% en poids de resine liquide de silicone a motifs repetitits silicates, de 10 a 98% 
en poids d'une huile de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toutetois, le film obtenu sur les levres apres 
evaporation de I'huile de silicone presente I'inconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de 

30 dessechement et de tiraillement). 

On connait egalement des rouges a levres 'sans transferi' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
component une chaine esterifiee pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a levres pr6sente 
notamment I'inconvenient de manquer de contort a I'appiication. en particulier d'etre trop sec. Ainsi, d'une maniere 
generate, I'association d'huiles volatiles avec certains composes silicones permet d'obtenir un resultat 'sans transfer? 

35 satisfaisant. Toutetois, les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des volatils presentent 
neanmoins I'inconvenient d'etre relativemeni mats, et conduisent ainsi a un maquillage peu brillant. 

II subs isle done le besoin d'une composition cosmetique qui transfere peu ou pas du tout, e'est-a-dire d'une com- 
position 'sans transfer^ tout en possedant de bonnes proprietes cosmetiques. et en particulier permettant I'obtention 
d'un film qui peut etre, au choix, plus ou moins brillant. 

40 La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de ires bonne tenue, qui 
ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequei il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant. 

Ainsi. un objet de I'invention est I'utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les 
semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d*un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules 

45 de polymere filmogene. ledit systeme permettant robtention d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%. 
Un autre objet de I'invention est I'utilisation pour maquiller. proteger et/ou traiter non therapeutiquement et/ou pour la 
fabrication d'une composition destinee a traiter therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, 
en particulier les levres du visage, d'un systeme potymerique ou d'une composition le comprenant, ledit systeme com- 
prenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant I'obtention d'un film ayant une 

50 elongation superieure a environ 200%, notamment afin d'obtenir un film de tres bonne tenue et/ou qui ne transfere 
pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas; et/ou afin d'obtenir un film souple et/ou elastique et/ou flexible sur 
la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau el/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas; et/ou afin 
d'obtenir un film brillant. 

Un autre objet de I'invention est une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi-muqueuses et/ou 
ss ies muqueuses. comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere 
filmogene. ledit systeme permettant I'obtention d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%. 
Un autre objet de I'invention est une composition de rouge a levres sans transferi comprenant un systeme polymerique 
qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. dans laquelle ledit systeme polymerique 
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permet I'obtention tf un film ayant une Elongation superieure a environ 200%. 

On a constate que la composition selon {'invention est lac.iement applicable et s'etale aisement et un.formement sur 
la peau les semi-muqueuses et les muqueuses en particulier sur les levres du visage. 

La composition selon Invention trouve notamment une application particulierement interessante dans le domaine du 
som et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses. On entend notamment par muqueuse. 
la pame interne de la paupiere mfer.eure: parm. les semr-muqueuses. on entend plus paniculierement les levres du 
visage 

La composite selon Invention permet I'obtention d'un film homogene. qui presente une texture legere et reste con- 
tortable a porter tout au long de ia journee. Le film n'est pas du tout collant. tout en etant mou, souple. elasnque et 
flexible sur la peau: il suit les mouvements de la peau sans se craqueler et/ou se decoller. II adhere parta.tement sur 
la peau. et notamment sur les levres du visage. 

La composition selon Invention trouve done une application toute particuliere en tant que composition a appliquer sur 
les levres. notamment en tant que rouge a levres. 

D'autre pan. le film obtenu peut etre tres brillant. ou plus ou moins mat. selon la nature des constituants de la compo- 
sition d'ou une garnrne plus etendue de produits de maquillage. brillants ou mats, au choix. 

La composriion selon Invention comprend done un systeme polymerique qui comprend au moins une dispersion 
aqueuse de panicules de polymere filmogene. Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans le cadre de la presente 
invention, on peut citer fes polymeres synthetiques. de type polycondensat ou de type radicaiaires, les polymeres 
d'o/igine naturelle, et leurs melanges. 

On peut ainsi citer. parmi les polycondensats. les potyur6thannes anioniques, cationiques, non Uniques ou amphote- 
res les polyurethannes-acryliques, les polyur^thannes-polyvinylpirrolidones. les poly ester -poly urethannes. les polye- 
therporyurethannes, les polyurees, les poly uree/poly urethannes, et leurs melanges. Le polyurethanne peut etre. par 
exemple. un copolymere polyurethanne, polyuree/urethanne ou polyuree. aliphatique, cycloaliphatique ou aromat.que, 
comportant. seule ou en melange, 

- au moins une sequence d'origine polyester aliphatique lineaire ou ramrfie et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, 
et/ou 

. au moins une sequence d'origine polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique. et/ou. 

- au moins une sequence siliconee, substitute ou non, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsiloxane ou po- 
lymery IphSnylsiloxane, eVou 

au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

Les polyurethannes tels que definis dans Invention peuvent etre egalement obtenus a partir de polyesters, ramifies 
ou non. ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modrfie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique bitonctionnel (par exemple dihydro. diamine ou hydroxyamino). comportant en plus soit un grou- 
pement acide cart>oxylique ou cartooxylate. soit un groupement acide suttonique ou sulfonate, soit encore un groupe- 
ment amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. 

On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse, les polyamides. et les 
resines epoxyesters. 

Les polyesters peuvent 6tre obtenus, de facon connue. par polycondensat ion de diacides aliphatiques ou aromatiques 
avec des diols aliphatiques ou aromatiques ou des poryois. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser I'acide suc- 
cinique, I'acide glutarique. Tacide adipique, I'acide pimeltque. I'acide suberique ou I'acide se"bacique. Comme diacides 
aromatiques. on peut utiliser I'acide ter6phtalique ou I'acide isophlaltque. ou bien encore un derive tel que I'anhydride 
phtalique. Comme diols aliphatiques, on peut utiliser I'ethyiene glycol, le propylene glycol, le diethylene glycol, le neo- 
pentyl glycol, le cyclohexane dimethanol. le 4.4'-(i-methylpropytidene)bisphenol. Comme polyols. on peut utiliser le 
glycerol, le pentadrythritol, le sorbitol, le trimethytol propane. 

Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par poly condensation de diacides 
avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine. rhexamethylenediamine, 
la meta- ou para-ph6nylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la monoethanolamine. 
Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polycondensation. on peut citer 
par exemple I'acide dimethylol propionique, I'acide trimellitique ou un derive tel que I'anhydride trimellitique. le sel de 
sodium de racide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de I'acide 5-sullo i.3-ben2ene dicarboxylique . 
Les polyesters a chaine grasse peuvent etre obtenus par I'utilisation de diols a chaine grasse lors de la polyconden- 
sation. 

Les resines epoxyesters peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un condensat aux extremites 
a,o) - diepoxy. 

Les polymeres de type radicaiaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, acryliques et/ou 
vinyliques. On utilise de preference des pofymeres radicaiaires anioniques. 
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Comme monomere porteurde groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polymerisation radicalaire. on peut 
citer racide acrylique. I'acide methacrylique. i'acide crotonique, I'anhydride maieique. I'acide acryiamido-2 methyl-2 
propane sullonique. 

Les polymeres acrylques peuvent resulter de la copolymerisation de monomeres choisis parmi les esters et/ou les 
s amides de I'acide acrylique ou de I'acide methacrylique. Comme exemple de monomeres de type ester, on peut citer 
ie methacryiate de methyle. le methacryiate d'ethyle. le methacryiate de butyie. le methacryiate d'isobuTyle. le metha- 
crylate d'ethyl-2 hexyle. le methacryiate de lauryle. Comme exemple de monomeres de type amide, on peut citer ie 
N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide. 

On utilise de preference des polymeres acryliques obtenus par copolymerisation de monomeres a msaturation ethy- 

w lenique contenant des groupements hydrophiles. de preference de nature non ionique. tels que I'acryiate d'hydroxye- 
thyle. i'acryiate de 2-hydroxypropy!e. le methacryiate d'hydroxyethyle, le methacryiate de 2-hydroxypropyle. 
Les polymeres vinyliques peuvent resulter de rhomopolymerisation ou de la copolymerisation de monomeres choisis 
parmi les esters vinyliques, le styrene ou le butadiene. Comme exemple d'esters vmyliques : on peut citer racetate de 
vinyle. le neodecanoate de vinyle. le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le i-butyl benzoate de vinyle. 

is On peut egalement utiliser des coporymeres acryliques/silicones, ou encore des copolymeres nitrocellulose/acryliques. 
Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis parmi la resine shellac, la gomme de 
sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les derives cellulosiques. et leurs melanges. 
On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation- radicalaire d'un ou ptusieurs monomeres radicalaires 
a I'interieur et/ou partiellement en surlace, de particules preexistantes cTau moins un polymere choisi dans le groupe 

20 constitue par les polyurethannes. les polyurees. les polyesters, les po lye ste ram ides et/ou les alkydes. Ces polymeres 
sont g6neralement appeles polymeres hybrides. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou ptusieurs polymeres filmogenes peut etre preparee par Phomme du 
metier sur base de ses connaissances generales. Afin d'ameliorer le caractere filmogene d'un polymere, par exemple 
en abaissant sa temperature de transition vitreuse. il est possible d'ajouter a la dispersion un agent de coalescence. 

25 qui peut etre choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la presente description, on entend par'dispersion 
de polymere filmogene'. une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas d'agent de 
coalescence. 

La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses selon la presente invention peut etre de I'ordre de 5-60% 
en poids. et de preference 30-40%. 
30 La composition peut comprendre 1-60% en poids. de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymeres 
filmogenes. 

La taitle des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut 6tre comprise entre 10-500 nm. et est de preference 
comprise emre 20 et 150 nm, ce qui permet d'obtenir un film ay ant une brillance remarquable. 

Afin de realiser la presente invention, il est necessaire que le systeme polymerique permette I'obtention d'un film 

3S sur le support sur lequel il est depose, ledit film ayant une elongation superieure a environ 200%. 

A cette fin, ledit systeme polymerique comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. Lorsque 
ladite dispersion de particules de polymere ne permet pas d'obtenir. seule. un film ayant une elongation superieure a 
environ 200%. il est possible d'ajouter un compose dont la fonction est de modifier I'elongation du film, de la maniere 
souhaitee Un tel compose sera appeie dans la suite de la presente description, 'agent plastifianf . Le systeme poly- 

40 merique comprend alors la dispersion de particules de polymere filmogene et I'agent plastrfiant. 

Ledit agent plastifiant peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant sus- 
ceptibles de remplir la fonction recherchee. Cet agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuel- 
lement se presenter sous forme de dispersion aqueuse. 

En paniculier. on peut citer. seuls ou en melange, les plastifiants usuels. tets que: 

45 

les glycols et leurs derives tels que le diethylene glycol ethylether. le diethylene glycol methyiether. le diethylene 
glycol butyiether ou encore le diethylene glycol hexyiether, rethylene glycol ethylether. rethylene glycol butylether, 
rethylene glycol hexyiether; 
les esters de glycerol, 

so . les derfves de propylene glycol et en particulier le propylene glycol phenyiether, le propylene glycol diacetate. le 
dipropyiene glycol butyiether, le tripropyiene glycol butyiether, le propylene glycol methyiether. le dipropyiene glycol 
ethylether, le tripropyiene glycol methyiether et le diethylene glycol methyiether. le propylene glycol butyiether, 
des esters d'acides notamment cartooxyliques tels que des citrates, des phtalates. des adipates. des carbonates, 
des tanrates. des phosphates, des s6bacates : 

ss . des derives oxyethyien6s tels que les huiles oxyethylenees. notamment les huiles vegetates telles que 1'huile de 
ricin; les huiles de silicone. 

des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse taible. in- 
terieure k 25°C. de preference inf6rieure a 15°C. 
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La quantite d'agent plastifiant est choisie par I'homme du metier sur base de ses connaissances generates, de maniere 
a obtenir un systeme polym6nque conduisant a un film ayant une elongation supeneure a environ 200%. tout en 
conservant a la composition des propriety cosm6tiquement acceptables 

La composition selon I'invention comprend done un systeme polymenque qui comprend une dispersion aqueuse 
5 de panicules de polymere filmogene, ledit systeme permettam I'obtention d'un film ayant une elongation supeneure a 
environ 200% L'elongation peut etre de preference supeneure a 300%. 

Elle est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 "Standard Test Method lor Tensile Pro- 
perties of Organic Coatings' 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrosoluble et/ou au moins un pigment, utilises 
io tie maniere usuelle dans le domaine de la cosmetique et du maquillage. 

Par pigments, il taut comprendre des panicules blanches ou colorees, minerales ou organiques. insolubles dans 
le milieu, destinees a colorer et/ou opacrfier la composition. Les pigments peuvent etre presents dans la composition 
a raison de 0-20% en poids de la composition finale, et de preference a raison de 1-5%. lis peuvent etre blancs ou 
colores. mmeraux et/ou organiques. de taille usuelle ou nanometrique. On peut citer. parmi les pigments et/ou nano- 
'5 pigments minSraux. les dioxydes de titane. de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de 
chrome, le bleu femque. Parmi les pigments organiques, on peut citer ie noir de carbone, et les laques de baryum. 
strontium, calcium, aluminium. 

Parmi les colorants hydrosolubles, on peut citer le sel disodique de ponceau, le sel disodique du ven d'alizarine. le 
jaupe de quinoleine. le sel trisodique d'amarante : le sel disodique de tartrazine. le sel monosodique de rhodamine, le 

20 sel disodique de tuchsine, la xanthophylle. leurs melanges. 

On peut egalement ajouter dans la composition selon ('invention tout additif connu tel que des agents 6 paississants. 
par exemple des argiles, des gommes. des silices. les derives cellulosiques. un polymere synthetique tel qu'un poly- 
mere acrylique ou un polymere associatif de type polyurethanne: une gomme naturelle telle que la gomme xanthane; 
des agents d'etalement; des dispersants: des conservateurs; des agents antimousses: des agents mouillants: des 

25 fiitres UV: des parfums: des charges: des actifs cosmetiques ou pharmaceutiques: des hydratants; des vitamines et 
leurs de" rives; des matieres biologiques et leurs derives. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces e"ventuels additrfs ei/ou leur quantite". de maniere telle que 
les proprietes avantageuses de la composition selon i'invention ne soient pas. ou substantiellemenl pas. alterees par 
I'adjonction envisagee. 

30 Le pH de la composition finale obtenue est de preference inferieur a 9. Cette composition doit bien entendu §tre 

apte a se deposer sur un suppon tel que la peau. les semi-muqueuses ou les muqueuses. 

La composition selon I'invention peut se presenter sous forme fluide. ge" Iifi6e, semi-solide. pate souple, voire solide 
telle que de stick ou baton. 

Elle trouve en particulier une application en tant que produit de maquillage. notamment en tant que rouge a levres. 
35 fond de teint. lard a joues ou fard a paupieres, ou encore eye-liner. On peut egalement envisager une application dans 
le domaine des compositions de soin. des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermatologi- 
ques ou encore des compositions pharmaceutiques a appliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 
L'invention est illustree plus en detail dans les exempies suivants. 

*o Exemple 1 

On prepare des dispersions aqueuses de difterenis poiymeres filmogenes. lesdrtes dispersions permettant I'ob- 
tention de films ayant des elongations variees. 
On depose la composition sur un suppon de maniere a former un film. 
45 On mesure l'6longation du film obtenu et Ton apprecie la tenue du film sur les levres. 

On obtient les resultats suivants : 



Polymere 


Elongation 


Appreciation visuelle 


Polyurethanne 1 SANCURE 2060 


120 


craqueie tres vite au milieu des levres; 
se decode vite sur les c6tes 


Polyurethanne 2 SANCURE 8T5 


200 


craqueie un peu; 

se decolie apres quelque temps 


Polyurethanne 3 NEORE2 R-974 


280 


craqueie un peu; 

se decolie apres quelque temps 
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(suite) 



Polymere 


Elongation 


Appreciation visuelle 


Polyurethanne 4 NEOREZ R-9S1 


330 


long a craqueler: 
ne se decolle pas 


Polyurethanne 5 SANCURE 676 


425 


ires long a craqueler; 
ne se decolle pas 


Polyurethanne 6 SANCURE 2255 


550 


tres long a craqueler: 
se decolle pas 


Polyurethanne 7 SANCURE 861 


560 


ne se craquele pas: tres souple 



On constate done que I'on obtient un film adequat, ayant une bonne tenue et reiativement souple. lorsque le 
is polymere permet I'obtention d'un film ayant une elongation superieure a 200%. de preference supeneure a 300%. 

Exemple 2 

^ On prepare un eye-liner ayant la composition suivante : 

20 

dispersion aqueuse de polyurethanne (elongation 560%) 95 g 
pigment 2 g 

agent plastrfiant (glycerine) 1,25 g 

2S On obtient une composition facile a appliquer sur le contour de roeil. qui donne un trait sanne et qui ne transfere 

pas et ne coule pas. 

Exemple 3 

30 On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (elongation 330%) 95 g 
pigment 1g 

agent plastrfiant (glycerine) 1,25 g 

3S 

On obtient une composition facile a appliquer sur les levres: le film obtenu est briMant: il ne transfere pas et ne 
migre pas dans les ridules; il resiste bien et suit le mouvement des levres. 

Exemple 4 (contre-exemple) 

On prepare un rouae a levres avant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (elongation 120%) 95 g 
pigment ig 
45 agent plasiifiant (glycerine) 1,25 g 

On obtient un film qui craquele tres rapidement apres son application sur les levres. 



50 Revendicatione 

1 . Utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi -muque uses eVou les muqueu- 
ses. d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit 
systeme permettant fobtention d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%. 

55 

2. Utilisation pour maquiller, proteger et/ou traiter non therapeutiquement et/ou pour la fabrication d'une composition 
destinee a traiter therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. en particulier les levres 
du visage, d'un systeme polymerique ou d'une composition le comprenant. ledit systeme comprenant une disper- 
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sion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant I'obtention d'un film ayant une elongation supe- 
neure a environ 200% 

3. Utilisation selon rune des revendications precedentes. afin d'obtemr un film de tres bonne tenue et/ou qui ne 
5 transtere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

4. Utilisation selon Tune des revendications precedentes. afin d'obtemr un film souple et/ou elastique et/ou flexible 
sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas 

w 5. Utilisation selon Tune des revendications precedentes. afin d'obtenir un film brillant. 

6. Utilisation selon Tune des revendications precedentes. dans une composition de maquillage, notamment un rouge 
a levres, un fond de teint. un fard a pues ou 1ard a paupieres, ou un eye-liner; dans une composition de soin: dans 
une composition solaire et/ou auiobronzante; dans une composition dermatologique ou pharmaceutique; a appli- 

is quer sur la peau, les semt-muqueuses et/ou les muqueuses. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtention 
d'un film ayant une elongation superieure a environ 300% 

> 

20 e. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
polyurethannes anioniques. cationiques. non ioniques ou amphoteres; les polyurethannes-acryliques, les polyu- 
remannes-polyvtnylpirrolidones. les polyester-polyurethannes. les polyether-poryurethannes, les potyurees, les 
polyuree/polyurethannes; les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse, les polyamides. 
les resines e poxyesters: les polymeres et/ou copolymeres, acryliques et/ou vinyliques; les copolymeres acryliques/ 

25 silicones; les copolymeres nitrocellulose/acryliques; les polymeres d'origine naturelle. eventuellement modifies; 

les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur el/ 
ou partiellement en surface, de particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitu6 
par les polyurethannes, les polyurees. les polyesters, les potyesieramides et/ou les alkydes; et leurs melanges. 

30 9. utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la taille des particules de polymeres en dis- 
persion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de preference entre 20 et 150 nm. 

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le systeme polymerique comprend en outre 
un agent plastifiant. 

35 

11. Utilisation selon la revendication 10, dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs de" rive's; 
les esters de glycerol: les derives de propylene glycol ; des esters d'acides notamment carooxyliques; des derives 
oxyethylenes; des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vi- 
treuse faible. inJ6rieure a 25 D C t de preference interieure a 15°C; et leurs melanges. 

40 

12. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un 
systeme polym6nque qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene, ledit systeme 
permettant I'obtention d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%. 

■*s 1 3. Composition selon la revendication 1 2, ladite composition permettant apres application I'obtention d'un film de tr6s 
bonne tenue et/ou qui ne transtere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

14. Composition selon I'une des revendications 12 a 13, ladite composition permettant apres application I'obtention 
d'un film brillant. 

so 

15. Composition selon I'une des revendications 12 a 14 se presentant sous la forme d'une composition de maquillage; 
cTune composition de soin; d'une composition solaire et/ou auiobronzante; d'une composition dermatologique ou 
pharmaceutique; a appliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

ss 16. Composition selon I'une des revendications 1 2 a 1 5. se presentant sous la forme d'un rouge a levres. un fond de 
teint, un lard a joues ou fard a paupieres, ou un eye-liner. 

17. Composition selon I'une des revendications 12 a 16, dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtention d'un 



7 



EP 0 775 483 A1 



film ayant une elongation supe>ieure a environ 300% 

18. Composition selon I'une des revendications 12 a 17. dans laquelle le polymere tilmogene est choisi parmi ies 
polyurethannes anoniques. cationiques, non ioniques ou amphoteres; les polyurethannes-acryliques. Ies polyu- 

5 r^thannes-polyvinylpirrolidones. les poiyester-polyurethannes. les polyether-polyurethannes. les polyurees. les 

polyuree/polyurethannes: les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse. les poiyamides. 
les resmes epoxyesters; les polymeres et/ou copolymers, acryliques et/ou vinyliques: les copolymers acryliques/ 
silicones; les copolymers nitrocellulose/acryliques: les polymeres d'origine naturelle. eventueltement modifies: 
les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ 

to ou paniellement en surface, de particules preexistanies d'au moins un polymere choisi dans !e groupe constitue 

par les poiyurethannes, ies potyur6es. les polyesters., les polyesteramides et/ou les alkydes: et leurs melanges. 

19. Composition selon I'une des revendications 12 a 18. dans laquelle la taille des particules de polymeres en disper- 
sion aqueuse est comprise entre 10-500 nm. de preference entre 20 et 150 nm. 

is 

20. Composition selon I'une des revendications 12 a 19 dans laquelle le systeme polymerique comprend en outre un 
agent plastrfiant. 

21 J Composition selon la revendication 20. dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs derives; 
20 les esters de glycerol; les derives de propylene glycol ; des esters d'acides noiamment cart>oxyliques; des d6rrv6s 

oxy6thylen6s; des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une temperature de transition vi- 
treuse faibie. inf6rieure a 25°C, de presence inferieure a 15°C; et leurs melanges. 

22. Composition selon I'une des revendications 12 a 21 . comprenant en outre au moins un colorant hydrosoluble et/ 
2S ou au moins un pigment. 

23. Composition de rouge a levres sans translert comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispersion 
aqueuse de particules de polymere fifmogene, dans laquelle ledit systeme polymerique permet i'obtention d'un 
film ayant une elongation sup6rieure a environ 200%. 

30 
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